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(57) Tiivistelma* - Sammandrag 
Menetelma paperin valmistaraiseksi 
kayttaraalla substituoitua sukkiini- 
anhydridia liimausaineena, jossa 
vaiheittain valmistetaan massa- 
suspensiota, joka sisaltaa (a) 
substituoidun sukktinianhydridin vesi- 
dispersion, johon on lisatty ja sekoi- 
tettu kationista tapiokatarkkelysta, joka 
sisaltaa ainakin 0,3 painoprosenttia 
perustyppea ja (b) kolloidista 
piidioksidia, jolloin muodostetaan 
paper iarkki parantaen hienokuidun ja 
tayteaineen pysymista massasuspensiossa 
arkinmuodostusvaiheessa ja torjutaan 
suuressa maarin substituoidun sukkiini- 
anhydridin liimauskyvyn heikkeneminen 
lisattaessa kolloidista piidioksidia (b) 
pidatysapuaineena, jolloin saadaan aikaan 
arkkipaperia, jolla on erinoraainen 
liimauskyky. Talloin kyseinen menetelma 
paperin valmistamiseksi alentaa 



merkittavasti liimauskustannuksia ja sen 
lisaksi kayttaa tehokkaasti hyvaksi 
hienokuitua ja tayteainetta massa- 
suspeniossa. 



FOrfarande for f rams t H lining av papper 
under anvandning av en substituerad 
succinanhydrid sora ett limflmne, i vil- 
ket fOrfarande 1 a teg framstailes en 
massasuspension, som innehaller (a) en 
vattendisperaion av en substituerad 
succinanhydrid, i vilken ti.Uforts och 
inblandats en katjonaktiv tapiokaetar- 
kelse, som innehaller atminstone 0,3 
viktprocent grundkvtfve och (b) en kol- 
loidal kiseldioxid, varvid bildas ett 
pappersark f6r att forbtittra finfiberns 
och fyllnadsmedJlets- kvarha lining i raas- 
sasuspensionen under arkbildningsskedet 
och f6r att vasentligt undertrycka en 
minskning av den substituerade succln- 
anhydridens limningsef f ekt med den aom 
kvarhallningsmedel til.laat.ta ko.Uoidala 
kise.ldioxiden (b) , varvid istadkommes 
ett arkpapper med utmSrkta limningsegen- 
skaper. Salunda reducerar if ragavarande 
pappersframstaMlningsmetod limningskost- 
naderna avsev&rt och utnyttjar dessutoni 
den fina fibern och fyllnadsmedlet i mas- 
sasuspensionen. 
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Menetelma paperin valmistaraiseksi . - Forfarande for f ramstallning 
av papper. 

Esilla olevan keksinnon kohteena on menetelma paperin 
valmistamiseksi kayttamalla substituoitua sukkiinianhydridia 
liimausaineena, jolloin substituoidun sukkiinianhydridin avulla 
saavutetaan edullinen liimausteho ja hienokuidun ja tayteaineen 
runsas kiinnittyminen massasuspensioon. 

On olemassa tunnettu menetelma paperin valmistamiseksi 
kayttamalla liimausaineena substituoitua sukkiinianhydridia ja 
samoin yleisesti tunnetaan menetelma paperin liimaamiseksi 
lisaamalla vesipitoista dispersiota massasuspensioon, joka 
dispersio on valmistettu dispergoimalla substituoitua 
sukkiinianhydridia veteen sopivan dispergoivan aineen avulla. 
Samoin on tunnettua kayttaa dispergoivaa ainetta valmistettaessa 
vesidispersio substituoiduilla sukkiinianhydridimenetelmilla 
kayttamalla kationista tarkkelysta ( Japanilainen patenttijulkaisu 
No. 2305/1964, japanilainen hakemusjulkaisu No. 197397/1978 
viralliset lehdet), kationista tai amf olyyttista synteettista 
polymeeriainetta (japanilainen hakemuslukaisu No. 45730/1983, 
japanilainen hakemusjulkaisu No. 120897/1983 viralliset lehdet) 
ja eri pinta-aktiivisia aineita (japanilainen patenttijulkaisu 
No. 36044/1978, japanilainen hakemusjulkaisu No. 87397/1983, 
japanilainen hakemusjulkaisu No. 220897/1983, japanilainen 
hakemusjulkaisu No. 47498/1984, japanilainen hakemusjulkaisu 
No. 187696/1984, japanilainen hakemusjulkaisu No. 28598/1985 
viralliset lehdet). 

Toisaalta usein lisataan massasuspensioon pidatysapuainetta 
hienokuidun ja tayteaineen pitaytymisen parantamiseksi 
massasuspensioon menetelmassa paperiarkin valmistamiseksi 
massasuspensiosta. Eraana yleisena pidatysapuaineena tunnetaan 
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esimerkiksi kationiset polymeeriaineet , kuten kationinen 
tarkkelys, kationinen polyakryyliamidi , polyetyleeni-imiini , 
polyamidi-polyamiini jne. Viime aikoina on esitetty menetel- 
ma paperin valmistamiseksi, jolla merkittavasti parannetaan 
hienokuidun ja tayteaineen pitaytymista massasuspensioon kayt- 
tamalla seka kationista tarkkelysta etta kationista tai 
amfolyyttista guarkumia ja kolloidista piidioksidia (japani- 
lainen hakemus julkaisu No. 51900/1982, japanilainen kansalli- 
nen patentti julkaisu No. 502004/1983 viralliset lehdet) . 

Esilla olevan keksinnon tekijat ovat tutkineet edullisia 
menettelytapoja hienokuidun ja tayteaineen pitaytymisen 
parantamiseksi massasuspensioon, joka on valmistettu lisaa- 
malla kolloidista piidioksidia massasuspensioon arkkia muodos- 
tettaessa. On todettu, etta kun kolloidinen piidioksidi lisa- 
taan massasuspensioon sen jalkeen kun paperi on liimattu 
lisaamalla substituoidun sukkiinianhydridin vesidispersiota 
massasuspensioon, hienokuidun ja tayteaineen pitaytyminen 
massasuspensioon arkkia muodostettaessa paranee huomattavasti, 
mutta keksinnon tekijat ovat havainneet myos, etta valmistu- 
neen paperin liimautuminen osoittautui paljon huonommaksi kuin 
siina tapauksessa, etta kolloidista piidioksidia ei lisata. 
Menetelmassa paperin valmistamiseksi kayttamalla paperin 
valmistuksen liimausaineen substituoitua sukkiinianhydridia 
kolloidisen piidioksidin lisays massasuspension hienokuidun 
ja tayteaineen pitaytymisen apuaineena aiheuttaa substituoi- 
dun sukkiinianhydridin liimaustehon alenemisen. Substituoidun 
sukkiinianhydridin liimauskyky kaytettaessa silloin kun subs- 
tituoidun sukkiinianhydridin vesidispersion lisaysvaiheet 
massasuspensioon ja sen jalkeen tapahtuva kolloidisen piidi- 
oksidin lisaysvaihe tulevat lahemmaksi toisiaan. Mikali nai- 
den vaiheiden jarjestys vaihdetaan lisattaessa aineita 
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massasuspensioon, liimauskyvyn aleneminen painuu suhteellisen 
vahaiseksi, mutta sita ei saada taysin eliminoiduksi. Muita 
ongelmia ovat esimerkiksi hienokuidun ja tayteaineen 
kiinnittymisen heikkeneminen massasuspensioon kolloidista 
piidioksidia kaytettaessa ja massasuspension kuivaksivaluraisen 
huononeminen ja naita on havaittu esiintyvan silloin kun 
substituoidun sukkiinianhydridin ja kolloidisen piidioksidin 
liimauskyvyn heikkeneminen painetaan arvoltaan vahaiseksi. 

Esilla olevan keksinnon avulla on saatu aikaan menetelma paperin 
valmistamiseksi kayttamalla substituoitua sukkiinianhydridia 
liimausaineena ja parantamalla hienokuidun ja tayteaineen 
pysymista massasuspensiossa arkinmuodostusvaiheessa lisaamalla 
kolloidista piidioksidia substituoitua sukkiinianhydridia olevan 
liimausaineen sisaltavaan massasuspensioon, jolloin menetelmassa 
lisataan substituoidun sukkiinianhydridin muodostama liimausaine 
lisaamalla substituoidun sukkiinianhydridin muodostamaa 
vesidispersiota, joka on stabiloitu substituoidun 
sukkiinianhydridin vesidispersioon lisaamalla ja sekoittamalla 
kationista tapiokatarkkelysta, joka sisaltaa ainakin 0,3 
painoprosenttia perustyppea, eli lisays suoritetaan ainakin 0,3 
painoprosenttia perustyppea sisaltavan kationisen 
tapiokatarkkelyksen lasnaollessa. Talloin esilla olevan keksinnon 
avulla saadaan vahennetyksi kolloidisella piidioksidilla 
varustetun substituoidun sukkiinianhydridin liimauskyvyn 
alenemista ja samoin saadaan eliminoiduksi hienokuidun ja 
tayteaineen kiinnittymisen huononeminen massasuspensioon 
kaytettaessa kolloidista piidioksidia. 

Yllakuvatun kaltaisessa esilla olevan keksinnon mukaisessa 
paperinvalmistusmenetelmassa liimausaineena kaytettava 
substituoitu sukkiinianhydridi voi kayttaa kaikkia tunnettuja 
substituoituja sukkiinianhydrideja liimausaineina. Tarkemmin 
sanoen kaytetaan sellaisia substituoituja sukkiinianhydrideja, 
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jotka sisal tavat hydrof oobisen hiilivetyryhman, jossa on ainakin 
8 hiiliatomia ja edullisemmin 12-36 hiiliatomia, kuten 
alkyyliryhmia tai alkenyyliryhmia jne. Substituoidut 
sukkiinianhydridit voidaan yleensa valmistaa helposti 
suorittamalla olefiinien ja maleiinianhydridien additioreaktio, 
jolloin kyseeseen tulevat -olefiinit, sisaolef iinit tai niiden 
seokset, joilla on vastaava maara hiiliatomeita. 

Substituoidun sukkiinianhydridin stabiloimiseksi substituoidun 
sukkiinianhydridin muodostamaan vesidispersioon kaytetty 
kationinen tapiokatarkkelys on sellainen kationinen 
tapiokatarkkelys, joka sisaltaa ainakin 0,3 painoprosenttia 
yhta tai useampaa perustyppityyppia, jotka on valittu ryhmasta, 
johon kuuluu primaariset, sekundaariset ja tertiaariset 
amiiniryhmat ja kvaternaariset ammoniumryhmat. Siina tapauksessa, 
etta perustyppiatorai on kvaternaarisen ammoniumryhman muodostama 
typpiatomi, vaikutus on suurin. Vahenunan kuin 0,3 painoprosenttia 
perustyppea sisaltava kationinen tapiokatarkkelys tai ilman 
tapiokatakkelysta olevat kationiset tarkkelykset kuten 
vehnatarkkelyksesta, perunatarkkelyksesta valmistettu kationinen 
tarkkelys saattaa torjua riittamattomasti kolloidisella 
piidioksidilla varustetun substituoidun sukkiinisen anhydridin 
liimauskyvyn huononemista tai tallainen torjunta jaa vallan 
pois. Kuitenkin kun jonkun muun tyyppisen kationisen 
tarkkelyksen, kationisen tai amf olyyttisen synteettisen 
polymeeriaineen tai pinta-aktiivisen aineen muodostavaa 
dispergoivaa ainetta lisataan substituoidun sukkiinianhydridin 
vesidispersioon, joka dispergoiva aine sekoittaa ainakin 0,3 
painoprosenttia perustyppea sisaltavan kationisen 
tapiokatarkkelyksen siihen, kationisen tapiokatarkkelyksen 
vaikutus ei huonone. Tasta syysta kationinen tapiokatarkkelys 
ja muu dispergoiva aine voidaan sisallyttaa yhdessa substituoidun 
sukkiinianhydridin vesidispersioon. 
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Substituoidun sukkiinianhydridin suhde kationiseen tapioka- 
tarkkelykseen substituoidun sukkiinianhydridin vesidisper- 
siossa on 0,5 - 50 paino-osaa ja edullisemmin 1-5 paino- 
osaa kohti yhta paino-osaa substituoitua sukkiinianhydridia. 
Seka substituoidun sukkiinianhydridin etta kationisen tapioka- 
tarkkelyksen sisaltavassa vesidispersiossa substituoidun suk- 
kiinianhydridin hienot hiukkaset dispergoituvat ja stabiloitu- 
vat kationisen tapiokatarkkelyksen vesiliuokseen. Seka substi- 
tuoidun sukkiinianhydridin etta kationisen tapiokatarkkelyksen 
sisaltava vesipitoinen dispergoiva aine voidaan helposti 
valmistaa sekoittamalla substituoidun sukkiinianhydridin tai 
substituoidun sukkiinianhydridin ja pinta-aktiivisen aineen 
esiseos vesiliuokseen, johon kationinen tapiokatarkkelys on 
liuotettu etukateen ja sekoittamalla ja homogenoimalla seos 
tarvittaessa. 

Esilla olevan keksinnon mukaisessa paperinvalmistusmenetel- 
massa kaytetty kolloidinen piidioksidi sisaltaa 50 millimik- 
ronia tai vahemman halkaisi jaltaan olevia hiukkasia ja edul- 
lisemmin 20 millimikronia tai vShemman, kuten "Snowtex 
(kauppanimi) " (valmistaja Nissan Chemical Industries, Ltd., 
Japani) , jota myydaan markkinoilla kolloidisena piidioksidina, 
joka sisaltaa hiukkashalkaisi jana 50 millimikronia tai vahem- 
man ja jota on edullista kayttaa. 

Esilla olevan keksinnon mukaisessa paper invalmistusmene- 
telmassa kaytetty massasuspensio sisaltaa edullisesti 
0,03 - 3 painoprosenttia substituoitua sukkiinianhydridia 
j a 0,01 - 1 painoprosenttia Si0 2 :n kolloidista piidioksidia 
ja tavanomaisesti voidaan luonnollisesti kayttaa massasus- 
pensiota, johon on lisatty muita yleisia paperinvalmistus- 
lisaaineita substituoidun sukkiinianhydridin ja kolloidisen 
piidioksidin lisaksi. 



6 
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Yllakuvatulla tavalla jarjestetty keksinnon mukainen 
paperinvalmistusmenetelma on laajasti sovellettavissa kaikkeen 
paperinvalmistukseen ja arkinmuodostukseen massasuspensiosta 
riippumatta massatyypista ja erityisia toiminnallisia etuja 
saadaan aikaan niin kutsutulla neutraalilla tai emaksisella 
paper invalmistusmenetelmal la lisaamalla 
kalsiumkarbonaattitayteainetta . 

Keksintoa selvitetaan taman jalkeen yksityiskohtaisemmin 

esittamalla edullisia esimerkkeja keksinnon mukaisesta 

paper invalmistusmenetelmasta saavutettuj en etujen selostamiseksi. 

Esimerkki 1 

1 ) Substituoidun sukkiinianhydridin vesidispersion valmistus 

2,5 paino-osaa esiseosta, jossa oli 95 painoprosenttia 
alkenyylisubstituoitua sukkiinianhydridia ( alkenyylisubstituoivan 
ryhman 15-18 hiiliatomin seos ) (kaytetaan taman jalkeen termia 
"ASA") ja 5 painoprosenttia 

polyoksietyleeninonyylif enyylieetterif osf oriesteria ( 9 moolia 
oksietyleeniyksikkoa polyoksietyleeniryhmassa ) lisattiin 100 
paino-osaan vesiliuosta, jossa oli 5 painoprosenttia kationista 
tapiokatarkkelysta, joka sisalsi 0,31 painoprosenttia kvater- 
naarista perustyppea, saatu seos sijoitettiin homogeeniseen 
sekoittimeen (malli HV-M, valmistaja Tokushu Kika Kogyo K.K., 
Japani), sekoitettiin ja emulgoitiin 100 voltilla 2 minuuttia, 
saatiin emulsio, laimennettiin 2 painoprosentilla kationisen 
tapiokatarkkelyksen vesiliuosta, joka sisalsi 0,31 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea ja valmistettiin 
vesidispersio, joka sisalsi 0,5 painoprosenttia ASA:ta. 



2 ) Paperinvalmistusmenetelma 
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0,1 painoprosenttia alumiinisulf aattia (kuivamassapaino, esitetty 
jaljempana samalla tavoin) ja 30 painoprosenttia jauhettua 
kalsiumkarbonaattia lisattiin ja sekoitettiin 1 prosenttiin 
survotun massan vesisuspensiota (L-BKP; C.S.F: 360 
kuutiosenttimetria) , ylla olevassa kohdassa 1) valmistettua 
substituoidun sukkiinianhydridin vesidispersiota lisattiin 
ekvivalenttimaara 0 f 15 painoprosenttia vesidispersion ASA:ta ja 
seos sekoitettiin ja dispergoitiin riittavassa maarin. Taman 
jalkeen lisattiin 0,1 painoprosenttia (konvertoitu SiC>2:lla) 
kolloidista piidioksidia (Snowtex X, jonka hiukkashalkaisi j a on 
7-9 millimikronia: valmistaja Nissan Chemical Industries, Ltd., 
Japani) ja valmistettiin paperia tavanomaisella menetelmalla 
TAPPI-standardin mukaisella koneella valmistamalla 
manuaalipaperia, jonka paino oli 80g/m 2 . 

Vertailuesimerkki 1 

Toistettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 jattamalla kuitenkin 
pois esimerkin 1 kohdassa 2) suoritettu kolloidisen piidioksidin 
lisaysvaihe ja valmistettiin manuaalipaperia verrattavaksi . 

Esimerkki 2 

Suoritettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 paitsi etta 
kaytettiin kationista tapiokatarkkelysta, joka sisalsi 0,42 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea sen sijaan etta 
olisi kaytetty esimerkin 1 kohdassa 1 ) esitettya kationista 
tapiokatarkkelysta, ja valmistettiin manuaalipaperia. 

Vertailuesimerkki 2 



Samat vaiheet kuin esimerkissa 2 toistettiin paitsi etta 
esimerkissa 2 kolloidisen piidioksidin lisaysvaihe jatettiin 
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pois ja valmistettiin manuaalipaperia vertailtavaksi. 
Vertailuesimerkki 3 

Suoritettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 paitsi etta 
kaytettiin kationista tapiokatarkkelysta, joka sisalsi 0,22 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea eika kaytetty 
esimerkin 1 kohdassa 1 ) esitettya kationista tapiokatarkkelysta 
ja lisaksi jatettiin pois esimerkin 1 kohdassa 2) suoritettu 
kolloidisen piidioksidin lisays ja valmistettiin manuaalipaperia 
vertailtavaksi . 

Vertailuesimerkki 4 

Suoritettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 paitsi etta 
kaytettiin kationista tapiokatarkkelysta, joka sisalsi 0,22 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea eika kaytetty 
esimerkin 1 kohdassa 1 ) esitettya kationista tapiokatarkkelysta, 
ja valmistettiin manuaalipaperia vertailtavaksi. 

Vertailuesimerkki 5 

Toistettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 paitsi etta 
kaytettiin kationista perunatarkkelysta, joka sisalsi 0,35 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea eika kaytetty 
esimerkin 1 kohdassa 1 ) esitettya kationista tapiokatarkkelysta 
ja lisaksi jatettiin pois esimerkin 1 kohdassa 2) suoritettu 
kolloidisen piidioksidin lisays, ja valmistettiin manuaalipaperia 
vertailtavaksi • 

Vertailuesimerkki 6 

Toistettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 paitsi etta 
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kaytettiin kationista perunatarkkelysta , joka sisalsi 0,35 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea eika kaytetty 
esimerkin 1 kohdassa 1 ) esitettya kationista tapioka- 
tarkkelysta, ja valmistettiin manuaalipaperia vertailtavaksi. 

Vertailuesimerkki 7 

Toistettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 paitsi etta 
kaytettiin kationista maissitarkkelysta , joka sisalsi 0 f 34 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea eika kaytetty 
esimerkin 1 kohdassa 1 ) esitettya kationista tapiokatarkkelysta 
ja lisaksi jatettiin pois esimerkin 1 kohdassa 2) suoritettu 
kolloidisen piidioksidin lisays, ja valmistettiin manuaalipaperia 
vertailtavaksi . 

Vertailuesimerkki 8 

Toistettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 paitsi etta 
kaytettiin kationista maissitarkkelysta, joka sisalsi 0,34 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea eika kaytetty 
esimerkin 1 kohdassa 1) esitettya kationista tapiokatarkkelysta, 
ja valmistettiin manuaalipaperia vertailtavaksi. 

Vertailuesimerkki 9 

Toistettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 paitsi etta 
kaytettiin kationista bataattitarkkelysta, joka sisalsi 0,35 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea eika kaytetty 
esimerkin 1 kohdassa 1) esitettya kationista tapiokatarkkelysta 
ja lisaksi jatettiin pois esimerkin 1 kohdassa 2) esitetty 
kolloidisen piidioksidin lisays, ja valmistettiin manuaalipaperia 
vertailtavaksi. 



10 
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Vertailuesimerkki 1 0 

Toistettiin samat vaiheet kuin esimerkissa 1 paitsi etta 
kaytettiin kationista bataattitarkkelysta, joka sisalsi 0,35 
painoprosenttia kvaternaarista perustyppea eika kaytetty 
esimerkin 1 kohdassa 1) esitettya kationista tapiokatarkkelysta, 
ja valmistettiin manuaalipaperia vertailtavaksi . 

Taulukossa 1 on luetteloitu ASA:n dispergoitu hiukkashalkaisi ja 
ASA vesidispersiossa, valmistetun manuaalipaperin Stockigt 
liimausaste (JIS (Japanese Industrial Standards) P-8122 
mukaisesti), Stockigt liimausasteen pysyvyys ja 
kalsiumkarbonaatin pysyvyys manuaalipaperissa yllamainituissa 
esimerkeissa ja vertailuesimerkeissa, 

Stockigt liimausasteen pysyvyys saadaan seuraavalla kaavalla 
kahdenlaisesta massasuspensiosta arkinmuodostuksella 
valmistettujen manuaalipapereiden Stockigt liimausasteiden 
suhteen avulla f jolloin massojen erona on ainoastaan se f onko 
massasuspensioon lisatty kolloidista piidioksidia vai ei. 

(kolloidisella piidioksidilla varustetun 

manuaalipaperin liimausaste) X 1 00 

(manuaalipaperin liimausaste ilman 

kolloidista piidioksidia) 
ja kalsiumkarbonaatin pysyvyyn manuaalipaperissa saadaan 
seuraavalla kaavalla 

(manuaalipaperin paino)x(p»% tuhkaa manuaalipaperissa) 
(CaCC^rn paino massasuspensiossa) 
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78,2 


61,2 


Vert . esim. 


3 


0,5 


29,5 




38,4 


Vert . esim. 


4 


0,5 


19,1 


64, 7 


49,5 


Vert . esim. 


5 


1.5 


27,7 




41,2 


Vert . esim. 


6 


1,5 


10,5 


37, 9 


53, 3 


Vert .esim. 


7 


1.0 


25,4 




40,7 


Vert .esim. 


8 


1,0 


7,3 


28,7 


49,8 


Vert .esim. 


9 


1,0 


28, 1 




42, 0 


Vert .esim. 


10 


1,0 


9,3 


33,1 


51, 5 



Varmasti ei viela ole kyetty paattelemaan kolloidisen pii- 
dioksidin toimintamekanismia, joka alentaa substituoidun 
sukkiinianhydridin aikaansaamaa liimausvaikutusta parantaen 
hienokuidun ja tayteaineen pidattymista tai pysymista 
massasuspensiossa paperinvalmistusmenetelman arkinmuodos- 
tusvaiheessa arkin muodostamiseksi massasuspensiosta . On 
kuitenkin varmasti todettu, ett kun valitaan kationinen 
tapiokatarkkelys, joka sisaltaa ainakin 0,3 painoprosenttia 
perustyppea substituoidun sukkiinianhydridin dispergoivana 
aineena ja tata tarkkelysta kaytetaan hyvaksi valmistettaessa 
substituoidun sukkiinianhydridin vesidispersio, ylla mainitun 
kolloidisen piidioksidin aikaansaama substituoidun sukkiini- 
anhydridin liimauskyvyn alentumisastetta voidaan suuressa 
maarin torjua ja kaytettaessa substituoidun 
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sukkiinianhydridin vesidispersiota ja apuna kationista tapioka- 
tarkkelysta dispergoivana aineena vaikuttaa dispergoivalla 
aineella olevan erinomainen kemiallinen stabiilisuus. Edelleen 
on todettu, etta substituoidun sukkiinianhydridin vesidispersion 
dispergoituneet hiukkashalkaisijat kaytettaessa apuna kationista 
tapiokatarkkelysta dispergoivana aineena muodostuvat hienommiksi 
ja yhdenmukaisemmiksi silloin kun dispergointiolosuhteet 
noudattavat substituoidun sukkiinianhydridin vesidispersiota 
kayttamalla apuna jotain muuta kationista tarkkelysta 
dispergoivana aineena. Taman oletetaan johtuvan samasta syysta 
kuin se, etta substituoidulla sukkiinianhydridilla kolloidista 
piidioksidia lisaamalla saatu liimauskyvyn alenemisasteen suun 
supistaminen tai torjunta, jolloin esilla olevan keksinnon 
mukaisessa paperin- 

valmistusmenetelmassa saadaan aikaan tehokas liimausaste 
kayttamalla substituoidun sukkiinianhydridin vesidisperiota D a 
apuna kationista tapiokatarkkelysta dispergoivana aineena. 

EsillS olevan keksinnon mukaiseen menetelmaan paperin valmis- 
tamiseksi kuuluu vaihe, jossa valmistetaan massasuspensiota, 
joka sisaltaa (a) substituoidun sukkiinianhydridin 
vesidispersion, johon lisataan ja sekoitetaan kationista 
tapiokatarkkelysta, joka sisaltaa ainakin 0,3 painoprosenttxa 
perustyppea ja (b) kolloidista piidioksidia hienokuidun ja 
tayteaineen pysymisen parantamiseksi massasuspensiossa 
arkinvalmistusvaiheessa ja jotta saataisiin suuressa maarin 
torjutuksi se substituoidun sukkiinianhydridin liimauskyvyn 
aleneminen, johon anhydridiin on lisatty kolloidista piidioksidia 
(b) pidatysapuaineena, jolloin saadaan valmistetuksi 
arkkipaperia, jolla on erinomainen liimauskyky. 

Tasta syysta keksinnon mukaisella menetelraalla paperin 
valmistamiseksi voidaan merkittavasti alentaa liimauskustannuksia 
ja sen lisaksi kayttaa tehokkaasti hyvaksi 
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hienokuitua ja t&yteainetta massasuspensiossa ja lisaksi 
vahentaa arkinmuodostusvaiheessa tayteaineen suodattumisesta 
johtuvaa viirojen kulumista ja lisaksi menetelmalla saadaan 
parannetuksi arkinmuodostustoimintaa johtuen viirojen kuivumi- 
sen paranemisesta ja edelleen voidaan vahentaa kuivatuksessa 
kaytettya energiaa ja saada siten aikaan teollisesti arvokas 
ratkaisu . 
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Patent tivaatimukset 

1. Menetelma paperin valmistamiseksi kayttamalla substituoitua 
sukkiinianhydridia liimausaineena, jossa massasuspensioon 
lisataan 

(a) substituoidun sukkiinianhydridin vesidispersiota, johon on 
lisatty ja sekoitettu tarkkelysta, ja 

(b) lisataan massasuspensioon kolloidista piidioksidia ja 
taman jalkeen muodostetaan arkki massasuspensiosta, 
tunnettu siita, etta kationinen tarkkelys on tapioka- 
tarkkelys, joka sisaltaa ainakin 0,3 paino-% perustyppea 
kvaternaarisena ammoniumryhmana . 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta substituoidussa sukkiinianhydridissa on hydrofobi- 
nen hiilivetyryhma , joka sisaltaa ainakin 8 hiiliatomia. 

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta substituoidussa sukkiinianhydridissa on hydrofobi- 
nen hiilivetyryhma, joka sisaltaa 12-36 hiiliatomia. 

4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta hydrofobinen hiilivetyryhma on alkyyli- tai alke- 
nyyliryhma . 

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta substituoidun sukkiinianhydridin suhde substitu- 
oidun sukkiinianhydridin vesidispersiossa olevaan kationiseen 
tapiokatarkkelykseen on 0,5 - 50 paino-osaa kationista tapi- 
oka- tarkkelysta 1 paino-osaa substituoitua sukkiinianhydridia 
koht i . 

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta substituoidun sukkiinianhydridin suhde substituoi- 
dun sukkiinianhydridin vesidispersiossa olevaan kationiseen 
tapiokatarkkelykseen on 1 - 5 paino-osaa kationista tapioka- 
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tarkkelysta 1 paino-osaa substituoitua sukkiinianhydridia 
kohti. 

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta kolloidisen piidioksidin hiukkashalkaisi ja on 

50 millimikronia tai vahemman. 

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta kolloidisen piidioksidin hiukkashalkaisi ja on 

20 millimikronia tai vahemman. 
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Patentkrav 

1. Forfarande for f ramstallning av papper genom att som limme- 
del anvanda substituerad suckinanhydrid, i vilket till massa- 
suspensio satts 

(a) en vattendispersion av suckinanhydrid, till vilken satts 
och blandats starkelse, och 

(b) till massasuspensionen satts kolloidal kiseldioxid och 
darefter bildas ett ark av massasuspensionen, 

kannetecknat darav, att den katjoniska starkelsen 
ar tapiokastarkelse, som innehaller atminstone 0,3 vikt-% 
baskvave som en kvaternar ammoniumgrupp . 

2. Forfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
darav, att i den substituerade suckinanhydriden finns en 
hydrofob kolvategrupp, som innehaller atminstone 8 kolatomer. 

3. Forfarande enligt patentkravet 2, kannetecknat 
darav, att i den substituerade suckinanhydriden finns en 
hydrofob kolvategrupp, som innehaller 12-36 kolatomer. 

4. Forfarande enligt patentkravet 2, kannetecknat 
darav, att den hydrofoba kolvategruppen ar en alkyl- eller 
alkenylgrupp . 

5. Forfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
darav, att den substituerade suckinanhydridens forhallande 
till den katjoniska tapiokastarkelsen i den substituerade 
suckinanhydridens vattendispersionen ar 0,5 - 50 vikt-delar 
katjonisk tapiokastarkelse per 1 vikt-del substituerad suckin- 
anhydrid. 

6. Forfarande enligt patentkravet 5, kannetecknat 
darav, att den substituerade suckinanhydridens forhallande 
till den katjoniska tapiokastarkelsen i den substituerade 
suckinanhydridens vattendispersion ar 1 - 5 vikt-delar kat- 
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jonisk tapiokastarkelse per 1 vikt-delar substituerad suckin- 
anhydrid. 

7. Forfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
darav, att den kolloida kiseldioxidens partikeldiameter ar 

50 millimikroner eller mindre. 

8. Forfarande enligt patentkravet 7, kannetecknat 
darav, att den kolloida kiseldioxidens partikeldiameter ar 

20 millimikroner eller mindre. 



